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La presente invention concerne des tissus de sellerie. 

II a deja ete propose de realiser des sieges legers et 
bon marc lie , par exempie pour des voitures- de c hernia de fer, - partir 
d'ossatures tubulaires legeres supportant des tissus tricotes sur 
5 metier chalne, mais ne comprenant ni ressort ni rembourrage. Pour 
que les tissus soient suf f isarament solides pour resister aux con- 
traintes qui leur sont imposees en utilisation, ils ont ete realises 
en fils de polyester ou de rayonne a haute resistance.Malheureuse- 
ment, de tels fils ne peuvent pas etre teints de facon satisf aisante 
10 sans etre serieusement affaiblis et, de plus, ils peuvent etre 

endommages par le feu, par exempie par les bouts incandescents des 
cigarettes . 

L ' aspect de tels sieges est une question d'une grande 
utilite qui est exacerbee par la difficulty qu'il y a a produire 
15 du tissu- de la resistance necessaire dans des couleurs autres que 
le blanc. 

Le but de 1' invention est de fournir un tissu qui com- 
bine la resistance necessaire avec un aspect notablement ameliore 
et une resistance accrue a la chaleur ou au feu. 

20 A cet effet, 1' invention a pour objet un tissu composite 

comprenant un tissu de support tricote et rigide et un dessus lie 
au tissu de support et constitue de fils textiles pr€sentant des 
proprietes de resistance au feu et, de preference, de decoration . 

Le tissu de support, dont le tissu composite tire sa 

25 resistance et sa rigidite, est constitue de fils a haute resistance, 
par exempie en polyester ou en rayonne. Des fibres utilisees pour 
le renforcement de pneumatiques d 1 automobile sont particulierement 
appropr iees. II doit §tre compris que par tissu rigide* on entend 
ici un tissu qui resiste a des changements de dimensions ou des 

30 distorsions dans son propre plan lorsqu*il est soumis a des charges 
elevees. Une structure reticulaire rigide est particulierement 
appropr iee . 

Le dessus du tissu peut etre constitue de n'importe quelle 
fibre textile desiree presentant par elle-m£me ou par un traitement 
35 appropr ie la quality necessaire pour retarder la combustion. De 

preference, ce dessus comprend des fibres qui sont d * un touchd plus 
doux et qui peuvent Stre plus facilement colorees que celles du 
tissu de support. Des fibres keratineuses, plus specialement des 
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fibres de lair^, sent particulierement prSITSrables du flit qu'elles 
combinent les proprietes esthetiques soahaitees avec une grande 
resistance naturelle a la flamme ou 3 la combustion. Lorsqu'on 
utilise de la laine pour la surface du tissu, sa resistance a la 
5 flamme peut etre renforc£e en utilisant l'un des proc§d6s de 

traitement decrits dans les brevets britanniques N° 1 3^2 674 et 
1 379 7 52, dans le brevet beige N° 8 14 962 et dans la demande de 

• brevet britannique n° 4 7436/74, qui dScrivent 1 ' application de tita- 
ne, de zirconium ou de tungsten a de la laine sous forme de com- 

10 plexes anioniques dans des conditions acides. 

Pour la fabrication des tissus pr§f€res suivant 1' invention, 
on utilise un tricotage sur metier chalne. Des mailles en colonnes 
de fils a haute resistance sont tricoties , des fils- d'une encore 
plus grande resistance etant introduits dans la direction de la 

15 trame pour lier le tissu, ce dont il rSsulte une structure reticu- 
laire rigide. 

La nappe formant le dessus est de preference entreiac6e 
avec le tissu de support 3 chaque rang£e de mailles. II est possible 
de fixer la nappe au support par un entrela?age mo ins frequent, par 

20 exemple toutes les deux, trois ou quatre rangSes de mailles, ma is 

cette fabrication, bien que meilleur raarche, est moins satisf aisant^, 
car la liberty de mouvement qui en r€sulte entre des parties adja- 
centes des deux composantes du tissu conduit a un endommagement 
par f rottement du dessus . 

25 Le proc6d§ pr€fer€ de realisation du dessus suivant 1 • in- 

vention consiste a introduire des fils de laine d f un titre relative- 
ment eleve (par exemple des fils de tapisserie) par une insertion 
a la lame de presse dans un metier Rachel. La combinaison^de mailles: 
en colonnes et de fils insures conf^re au tissu de support la 

30 stability en dimensions n£cessaire, tandis que la lame de presse 
assure que les fils du dessus forment une structure distincte • 
couvrant la surface du tissu composite. Etant donne que les fils 
de dessus ne sont pas riellement tricot£s mais inserts dans le 
tissu de support, il est possible d'utiliser des fils d'un poids 

35 superieur § la normale ou, par exemple f des fils de laine ou 
fantaisie. 

Non seulement les proprietes de resistance au feu des fils 
de dessus en laine peuvent Stre ameliorees par un traitement ten- 



3 



2313486 



dant a retarder la combustion, mais la r@sist.ance a la flamrae du 
tissu composite est de preference encore accrue en appliquant sur 

l ^ ^ r — : v -* »— * w »«J u vaii .a. v>> v wi^invnii w w< m^-> ^» v ^» ^ w<*-v^ »» w» S^** *J » w 

resistant 3 la flamrae. Ce revetement recouvre les fils du tissu 
de support et accrolt par consequent la resistance a la combustion 
du tissu dans son ensemble. De plus, un tel traitexoent contribue 
a la consolidation du tissu, reduisant son . extensibility et ac— 
croissant sa resistance au dechir ement • 

Le tissu suivant 1* invention est approprie pour &tre 
utilise comme le seul raoyen de support du corps sur un siSge ou 
analogue. Le tissu est fix€ a une ossature appropriee, par exemple 

■ 

une ossature tubulaire en acier ou en aluminium, et il ne -necesslte 
ni ressort ni rembourrage . 

Par consequent, la pr€sente invention a egalement pour 
objet un sidge ou autre support pour le corps humain comprenant 
une ossature presentant des zones de support de corps constitutes 
par le tissu suivant 1 • Invention . 

Corame mentionnS cl-<iessus, de tels siSges peuvent Stre 
utilises dans des voitures de chemin de fer, mais lis ne sont pas 
liraites a une telle utilisation. Leux faible poids, par rapport 
aux sieges conventionnels a ressorts ou rembourr§s, les rend par— 
faitement appropries pour tous les types de transport, tels que 
les v€hicules routiers ou les aeroplanes , Compte tenu des possi— - 
bilites decoratives que pr§sente la nappe de dessus, de tels 
sieges ou analogues sont egalement appropries pour 1 9 ameublement 
domestique . 

D ' autres caract^r istiques et avantages de 1 • invention 
ressortiront de la description qui va suivre de deux modes de 
realisation, faite en se r€f€rant au dessin annexe sur lequel : 

- la Fig. 1 est une vue scn€matique montrant un dessin 
de points representatif de la structure d 1 un premier tissu suivant 
1* invent ion, et 

- la Fig. 2 est une vue schematique d'un dessin de points 
representatif d v une autre structure de tissu suivant 1 1 invention . 

Exemple 1 : 

Un tissu a ete fabrique, confonnement au dessin de points 
repr§sente a la Fig. 1, sur un metier chaine du type Rachel de 
jauge 12. La lame de presse est indlquee par la reference F. 
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La barre & passettes 1 (avant) qui etait enfilee plein 
portait les fils destines Sl r§aliser la nappe de dessus, ces fils 
£ tant constitues d 100% par des fils croises du type "New Zealand 
Crossbred Wool" 2/70 tex. Ces fils avaient ete teints en orange et 
brun et avaient subi un traitement au zirconium tendant & retarder 
la combustion conformement au procede deer it dans le brevet britan- 
nique n Q 1 379 752. 

Les barres £ passettes 2 et 3 , egalement & enfilage plein 
portaient des fils du type 1/330 d tex - f 144 - S - 116 - 85 Poly- 
ester (ICI) . 

Le tlssu tricote comportait hult colonnes de mailles par 

pouce et 15 rangs par pouce et son dessus se presentait sous la 

forme d v un tissu totalement en laine comportant un dessin orange 

2 

et brun en zigzag. Le poids du tissu etait de 1300g/m JL la sortie 
du metier . Aprfcs awir £te tendu et avoir regu une application de latex 

caoutchout^ retardateur de combustion du type " Revertex DT 514 9/2" 

2 2 
§ raison de 164g/m , le tissu avalt un poids de 1220g/m et une 

largeur de 142 cm. 

Le tissu a subi des essais et on a constate qu'il repondait 
£ la norme britannigue " British Standard BS 3120 " en ce qui con- 
cerne la resistance & la fl amine • Une fois monte sur une ossature de 
sidge, 11 a montre une resistance except ionne lie & la deformation 
en presence d* applications repetees d'une charge e levee - 

Exemple 2 : 

Un tissu similaire celui de 1' exemple 1 a 6te tricote 
conf orm£nient au dessin de points de la Fig. 2. Ce tissu comportait 
une Insertion suppl&nentaire de fils de polyester sur la barre a 
passettes 4, qui etait 3 enfilage 1/1 , pour conferer une encore 
plus grande stability de dimensions au tissu. II a ete trouve que 
ce tissu repondait egalement a la norme britannique de resistance 
a la f lamme precitee. 
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REVINDICATIONS 

1. Tissu composite, caracteYise* en ce qu'il cornprend un tissu de 
support tricote* et rigide, et, lie a celui-ci, un dessus constitue de flls 
textiles. 

2. Tissu composite suivant la revendication 1, caracterlse en ce que 
les fils textiles de la nappe de dessus presentent des propri£t£s qui les 
rendent aptes a retarder la combustion. 

3. Tissu composite suivant I'une des re vend icat ions 1 et 2, carac- 
terise en ce que le tissu de support est constitue* par une structure reticu- 
laire rigide obtenue par tricotage sur me*tier-chafne. 

4. Tissu composite suivant la revendication 3* caracterlse en ce que 
la nappe de dessus est li£e au tissu de support au raoyen d 'une lasce de presse. 

5. Tissu composite suivant la revendication 4, caracterise en ce que 
la nappe de dessus est liee au tissu de support a. chaque rangee de ma i lies. 

6. Tissu composite suivant l'une des revendications 1 et 2, carac- 
terise* en ce que le tissu de support est constitue* de fibres de polyester cru 
de rayonne a haute resistance a la tension. 

7. Tissu composite suivant l*une des revendications 1 et 2, carac- 
teYise* en ce que la nappe de dessus cornprend des fibres de laine. 
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